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Beschreibung: 

Die Erfindung betrifft eine selbstklebende Oberflachen- 
schutzfolie, insbesondere zur Abdeckung von lackierten 
Blechen und Hochglanzblechen aus Aluminium oder Edelstahl, 
mit einem zumindest aus einer Tragerschicht und einer 
Klebstof f schicht bestehenden Schichtenverbund . 

Bekannt sind Polyolef inf olien, die mit einem Acrylatkleber 
oder mit Naturkautschuk bzw. Latex beschichtet sind. Der 
Acrylatkleber weist eine Reihe von Nachteilen auf . Er 
hinterlasst auf glatten Oberflachen teilweise sichtbare 
Ruckstande, ist ohne besondere Maftnahmen relativ 
f euchtigkeitsempf indlich und besitzt eine Haftkraft, die 
abhangig ist von der Oberf lachenchemie der Kontaktf lache 
sowie bei hoheren Temperaturen anzieht. Naturkautschuk 
zeigt aufgrund seiner Qualitatsschwankungen haufig groBe 
Unterschiede in seiner Haftkraft und ist ohne entsprechende 
Stabilisierung sehr unbestandig gegen Alterung. 
Acrylatkleber und Naturkautschuk werden als Dispersion oder 
Emulsion verarbeitet. Zur Herstellung einer Ober- 
f lachenschutzf olie sind daher zwei Arbeitsgange, namlich 
eine Folienextrusion und eine nachtragliche Klebstoff- 
beschichtung, erf orderlich. Das zweistufige Verfahren ist 
aufwendig. 

Bekannt sind ferner coextrudierte Klebstof ff olien mit einer 
Klebstof f schicht auf Basis eines Ethylen- Vinylacetat- 
Kautschuks (DE 199 23 780) . Diese Folien eignen sich nur 
zur Verwendung als Oberf lachenschutzf olie auf 
Automobillacken, da die Haftkraft auf anderen Oberflachen 
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stark von den physikalischen und chemischen Eigenschaf ten 
der jeweiligen Kontaktf lache abhangig ist und bei 511- 
nehmender Temperatur stark anzieht. Beim Losen einer 
solchen Folie von glanzenden Aluminium- und 
Edelstahlf lacheh bleiben storende Ruckstande in Form 
milchiger Schleier. Bei lackierten Blechen auf Basis 
Polyurethanlack und auf Kunststof f f lachen tritt nach einer 
Warmebelastung haufig eine Permanentverklebung ein. 
Schlieftlich ist auch die Haf tvermittlung zwischen der 
Klebstof f schicht und dem Trager der Klebstoff folie 
problematisch . Bei hoheren Temperaturen beobachtet man hin 
und wieder eine Schichtentrennung . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine selbst- 
klebende Oberf lachenschut zf olie anzugeben, die durch 
Coextrusion auf einfache Weise herstellbar ist und zum 
temporaren Schutz von lackierten Blechen sowie Hochglanz- 
blechen aus Aluminium oder Edelstahl geeignet ist. 

Gegenstand der Erfindung und Losung dieser Aufgabe ist eine 
selbstklebende Oberf lachenschut zf olie, insbesondere zur 
Abdeckung von lackierten Rlechen und Hochglanzblechen aus 
Aluminium oder Edelstahl, mit einem zumindest aus einer 
Tragerschicht und einer Klebstof f schicht bestehenden 
Schicht enverbund, wobei der Schichtenverbund durch 
Coextrusion hergestellt ist und wobei die coextrudierte 
Klebstof f schicht auf Polyisobutylen und/oder auf einem 
Styrol-Block-Copolymer basiert . Als Styrol-Block-Copolymer 
eignen sich Styrol-Isopren-Styrol (SIS) , Styrol-Ethlyen- 
Butylen-Styrol (SEBS) , Styrol-Ethylen-Propylen-Styrol 

(SEPS) , Styrol-Butadien-Styrol (SBS) Copolymere oder Mi- 
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schungen der genannten Copolymere. Im Rahmen der Erfindung 
liegt es, Styrol -Block-Copolymer bzw. Polyisobutylen in 
reiner Form als Klebstof f schicht einzusetzen. Vorzugsweise 
wird jedoch eine Abrnischung mit Zusatzen vorgenommen, 
5 welche die Haftkraft und das Abziehverhalten modif izieren. 
Zur Abrnischung eignen sicn vornehmlich Polyolefine, 
insbesondere Polyethylen und Polypropylen, sowie amorphe 
Polyalphaolef ine (APAO) und Tackif ier-Harze . 

10 Die erf indungsgemafte Oberf lachenschutzf olie wird durch 
Coextrusion in einem Verf ahrensschritt hergestellt. Die 
Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass Styrol -Block- 
Copolymere und Polyisobutylen ohne Weichmachung durch Ole 
Oder Harze als drucksensible Klebstof fschichten einsetzbar 

15 sind und durch Coextrusion verarbeitet werden konnen . Bei 
Verwendung von SIS oder SBS-Copolymeren sollte dieses einen 
Diblock-Gehalt (SI) von weniger als 15 Gew. -% aufweisen. 
Fur Anwendungen der erf indungsgemaBen Oberflachen- 
schutzfolie auf Hochglanzblechen aus Aluminium oder 

20 Edelstahl sollte der Diblockanteil weniger als 1 Gew.-% 
betragen. 

Vorzugsweise ist die Klebstof f schicht so eingestellt, dass 
die Schalf estigkeit nach einer 24-stundigen Lagerung bei 

25 Raumtemperatur zwischen 0,15 N/cm und 3,5 N/cm (gemessen 
nach AFERA 4001) liegt, Gemaft einer bevorzugten Ausfuhrung 
der Erfindung besteht die Klebstof f schicht aus einer 
Mischung aus einem SIS-Block-Copoylmer und Polyethylen. 
Durch die Abrnischung mit Polyethylen, das in Mengen bis zu 

30 60 Gew.-% zugegeben werden kann, ist die Haftkraft der 
Klebstof f schicht variabel einstellbar. Eine ebenfalls 
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bevorzugte Ausfuhrung der Erfindung sieht vor, dass die 
Klebstof f schicht aus einer Mischung aus SEBS-Copolymeren 
und amorphen Polyalphaolef inen besteht. Mit dieser 
Klebstof f f ormulierung erhalt man eine Oberf lachenschutz- 
5 folie, die sich durch ein sehr weiches Abziehverhalten 
auszeichnet und universell einsetzbar ist. Die Klebekrafte 
auf Kunststoffen (PC, PMMA) sowie auf lackierten Blechen 
(PET-, PU-, PVOF-, PE-Lack) liegen jeweils im selben Haft- 
kraf tniveau . 

10 

Als Tragerschicht konnen Polyolefine eingesetzt werden. 
Eine Haf tvermittlerschicht zwischen der Tragerschicht und 
der Klebstof f schicht soil nicht ausgeschlossen sein. Im 
Rahmen der Erfindung liegt es ferner, dass die Trager- 
15 schicht einen UV-Stabilisator enthalt. 

Die Tragerschicht weist zweckmaftig eine Dicke von 20 bis 80 
\m auf. Die coextrudierte Klebstof f schicht besitzt vor- 
zugsweise eine Dicke zwischen 4 und 20 jam. 

20 

In weiterer Ausgestaltung lehrt die Erfindung, dass der 
durch Coextrusion hergeste-11 te Schichtenverbund eine zu- 
satzliche Releaseschicht auf der von der Klebstof f schicht 
abgewandten Seite der Tragerschicht aufweist. Die Release- 

25 schicht bewirkt eine Trennung zwischen den Folienlagen, 
wenn die Oberf lachenschutzf olie auf eine Rolle aufgewickelt 
wird. Sie kann Talkum, Kreide, Kieselsaure, Polyamidwachs 
oder Mischungen dieser Substanzen enthalten. Vorteilhaft 
ist auch eine Releaseschicht mit einer von einer Pragewalze 

30 erzeugten mikrogepragten Oberf lache. 
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Die erf indungsgemafte Oberf lachenschut zf olie zeichnet sich 
durch eine gute Haftung auf Oberflachen wie Glas, Keramik, 
Stahl, Polycarbonat , Acrylglas und dergleichen aus . Eine 
besonders bevorzugte Anwendung stellt die Verwendung der 
5 Folie als Oberf lachenschut zf olie fur lackierte Bleche und 
fur Hochglanzbleche aus Aluminium oder Edelstahl dar, die 
beispielsweise als Metallcoils, Blechtafeln, Halb- oder 
Fertigerzeugnisse vorliegen konnen . Die erf indungsgemaJie 
Oberf lachenschutzf olie lasst sich leicht, weich und ruck- 
10 standsfrei von den Oberflachen abziehen. Durch Coextrusion 
ist sie in einem Verf ahrensschritt einfach und kosten- 
gunstig herstellbar. 

Beispiel : 

15 

Die folgende Folienrezeptur dient lediglich der Veran- 
schaulichung des Aufbaus und der Klebstof f f prmulierung 
einer er f indungsgemalien Oberf lachenschut zf olie mit einem 
durch Coextrusion hergestellten Schichtenverbund . 

20 

Releaseschicht : 7 jam 

50% PE-LD (18 R 430) ... 

30 % Antiblock (M 65) 

2 0 % Talkum Batch (WG 365 C) 

25 

Tragerschicht : 38 pm 

60 % PE-LMD (LL 2920 AA) 

40 % PE-HD (0863 F Stamylan) 

30 Haf tvermittlerschicht : 7 \im 
100 % EVA (ML 60) 
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Kleberschicht : 8 pm 

60 % SIS (Vector 4111) 
40 % PE-LD (18 R 430) . 
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Patentanspruche : 

1. Selbst klebende Oberf lachenschutzf olie, insbesondere zur 
Abdeckung von lackierten Blechen und Hochglanzblechen aus 
5 Aluminium oder Edelstahl, mit einem zumindest aus einer 
Tragerschicht und einer Klebstof f schicht bestehenden 
Schichtenyerbund, wobei der Schichtenverbund durch 
Coextrusion hergestellt ist und wobei die coextrudierte 
Klebstof f schicht auf Polyisobutylen und/oder auf einem 
10 Styrol-Block-Copolymer basiert. 

2.. Oberf lachenschutzf olie nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dass das Styrol-Block-Copolymer ein Styrol- 
Isopren-Styrol (SIS) , Styrol -Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS) , 
15 Styrol-Ethylen-Propylen-Styrol (SEPS) , Styrol -Butadien- 
Styrol (SBS) Copolymer oder eine Mischung der' genannten 
Copolymere ist. 

3. Oberf lachenschutzf olie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
2 0 gekennzeichnet , dass bei Verwendung von SIS oder 

SBS-Copolymeren dieses einen Gehalt von weniger als 
15 Gew. -% an Diblock auf we ist . 

4. Oberf lachenschutzf olie nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, dass der Diblockgehalt weniger als 1 Gew.-% 

betragt . 

5. Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schalf estigkeit so einge- 

30 stellt ist, dass die Klebkraft nach einer 24-stundigen 



Andrejewski, Honke & Sozien, Patentanwalte in Essen 



8 

Lagerung bei Raum temper a tur zwischen 0,15 N/cm und 3,5 N/cm 
liegt. 

6. Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass die Klebstof f schicht aus einer 

Mischung aus Styrol-Block-Copblymer und Polyolef inen be- 
steht. 

7. Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
10 dadurch gekennzeichnet, dass die Klebstof f schicht aus einer 

Mischung aus Styrol-Block-Copolymer und amorphen Polyalpha- 
olefinen besteht. 

8. Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass die Tragerschicht aus einem 

Polyolef in besteht. 

9. Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Tragerschicht und 

20 der Klebstof f schicht eine Haf tvermittlerschicht angeordnet 
i ^ ist. 

10. Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspruche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragerschicht eine 

25 Dicke von 20 bis 80 pm und die Klebstof f schicht eine Dicke 
zwischen 4 und 20 \im aufweist. 



30 



11. Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass der durch Coextrusion 
hergestellte Schichtenverbund eine zusatzliche Release- 
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schicht auf der von der Klebstof f schicht abgewandten Seite 
der Tragerschicht aufweist. 

12. Oberf lachenschutzf olie nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet / dass die Releaseschicht Talkum, Kreide, 
Kieselsaure, Polyamidwachs oder Mischungen dieser 
Substanzen enthalt . 

13, Oberf lachenschutzf olie nach einem der Anspriiche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Releaseschicht eine 
von einer Pragewalze erzeugte microgepragte Oberflache 
aufweist . 
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Zusammenf assung : 

Gegenstand der Erfindung ist eine selbstklebende 
Oberf lachenschutzf olie, insbesondere zur Abdeckung von 
5 lackierten Blechen und Hochglanzblechen aus Aluminium oder 
Edelstahl, mit einem zumindest aus einer Tragerschicht und 
einer Art Klebstof f schicht bestehenden Schichtenverbund, 
wobei der Schicht enverbund durch Coextrusion hergestellt 
ist und wobei die coextrudierte Klebstof f schicht auf 
10 Polyisobutylen und/oder einem Styrol -Block-Copolymer 
basiert. 



